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© FlammgeschUtzte thermoplastische Formmassen. 

© FlammgeschUtzte, thermoplastische Formmassen, enthaltend als wesentliche Komponenten 

A) 10 - 98 Gew.-% eines teilaromatischen Copolyamids, aufgebaut im wesentlichen aus 

ai) 40 bis 90 Gew.-% Einheiten, die sich von Terephthalsaure und Hexamethylendiamin ableiten, 

aa) 0 bis 50 Gew.-% Einheiten, die sich von e-Caprolactam ableiten und 

a 3 ) 0 bis 60 Gew.-% Einheiten, die sich von AdipinsMure und Hexamethylendiamin ableiten, 

wobei die Komponente az) und/oder as) insgesamt mindestens 10 Gew.-% der Gesamteinheiten ausmachen, 

B) 1 - 30 Gew.-% eines bromierten Polystyrois Oder eines bromierten Styrol-Oligomeren oder deren 
Mischungen, 

C) 1 - 15 Gew.-% eines synergistischen Metalloxides oder Metallborates Oder deren Mischungen 
sowie darUber hinaus 

D) 0 - 60 Gew.-% eines faser- oder teilchenformigen FGIIstoffes oder deren Mischungen 
und 

E) 0 - 20 Gew.-% eines kautschukelastischen Polymerisates 
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FLAMMGESCHOTZTE THERMOPLASTiSCHE FORMMASSEN 



Die Erfindung betrifft flammgeschutzte thermoplastische Formmassen, enthaltend als wesentliche 
Komponenten 

A) 10 - 98 Gew.-% eines teilaromatischen Copolyamids, aufgebaut im wesentfichen aus 

aO 40 bis 90 Gew.-% Einheiten, die sich von Terephthalsaure und Hexamethylendiamin ableiten, 
az) 0 bis 50 Gew.-% Einheiten, die sich von e-Caprolactam ableiten und 

as) 0 bis 60 Gew.-% Einheiten, die sich von Adipinsaure und Hexamethylendiamin ableiten, wobei die 
Komponente a 2 ) und/oder as) insgesamt mindestens 10 Gew.-% der Gesamteinheiten ausmachen, 

B) 1 - 30 Gew.-% eines bromierten Polystyrols oder eines bromierten Styrol-Oligomeren oder deren 
Mischungen, 

C) 1 - 15 Gew.-% eines synergistischen Metalloxides oder Metallborates oder deren Mischungen, 
sowie darGber hinaus 

D) 0 - 60 Gew.-% eines faser- oder teilchenformigen FQIIstoffes oder deren Mischungen 
und 

E) 0 - 20 Gew.«% eines kautschukelastischen Polymerisates. 

Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung dieser Formmassen zur Herstellung von Formkorpern 
sowie die Formkorper, die unter Verwendung dieser Formmassen als wesentliche Komponenten erhaltiich 
sind 

Teiikristalline, teilaromatische Copolyamide zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Temperaturbe- 
standigkeit aus, die fUr viele Anwendungsgebiete erforderlich ist. Aufgrund des hohen Schmelzpunktes ist 
die Rammschutzausriistung dieser Polyamide problematisch, da die meisten konventionellen Fiammschutz- 
mittel wegen ihrer geringen Thermostabilitat nicht zersetzungsfrei einarbeitbar sind. 

Aus der EP-A 299 444 ist bekannt, Polyamid 66/6T und Polyamid 6/6T mit rotem Phosphor in 
Anwesenheit von Stabilisatoren zu Flammschutzzwecken auszurOsten. 

^ Derartige Formmassen weisen den Nachteil auf, daJS durch die rote Eigenfarbe des Phosphors und 
seines pigmentartigen Charakters diese nicht mehr hell eingefarbt werden konnen. Zusatzlich entstehen bei 
Einwirkung von Feuchtigkeit und Warme Thermooxidationsprodukte des Phosphors, wie Phosphin- oder 
Sauerstoffsauren, die einerseits toxikologisch problematisch sind und andererseits leitfahige Belage bilden. 
Durch die reduzierten Oberflachenwiderstande wird die Verwendbarkeit solcher Formteile im Elektrobereich 
erheblich eingeschrankt 

Aus der DE-A 27 03 419 sind Polyamidformmassen bekannt, die mit bromierten Styrol-Oiigomeren und 
einem synergistischen Metalloxid flammfest ausgerUstet sind. 

Aus der DE-A 15 70 395, DE-A 24 59 062 und DE-A 33 37 223 ist die Verwendung von hochmolekula- 
ren, kernbromierten Polystyrolen als Flammschutzmittel fur Polyolefine, Epoxyharze, Styrolpolymerisate, 
ABS und Polyesterformmassen bekannt. 

Thermoplastische Polyamide, vor allem solche mit hohem Schmelzpunkt, wie Polyamid 6/6T werden 
Oblicherweise bei Temperaturen von Qber 300 " C verarbeitet. Besonders bei fullstoffverstarkten Polyamiden 
mussen verhaltnismaflig hohe Verarbeitungstemperaturen angewandt werden. Au/terdem treten bei der 
Einarbeitung von Fullstoffen starkere Scherkrafte auf, die weitere Temperaturerhohungen, insbesondere 
lokaie Temperaturspitzen z. B. am Glasfaserknetblock, zur Folge haben. 

Die meisten der bekannten Rammschutzmittel auf Halogenbasis zersetzen sich jedoch bei diesen 
Temperaturen, wobei korrodierend wirkende Gase entstehen konnen und Verfarbungen der Formteile 
auftreten. Ein weiterer Nachteil ist, dafl viele Halogenverbindungen, wie chlorierte oder bromierte aliphati- 
sche, cycloaliphatische oder aromatische niedermolekulare Verbindungen stark toxisch sind. Wegen der 
geringen Vertraglichkeit der meisten niedermolekularen Halogenverbindungen mit Polyamiden und ihrem 
verhaltnismSfiig hohen Dampfdruck kann es zum Ausschwitzen der Rammschutzmittel und dabei zu 
Belagbildung kommen. 

Der voriiegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, flammfeste thermoplastische Formmassen 
zur VerfOgung zu stellen, deren Formkorper gute elektrische Eigenschaften, insbesondere Kriechstromfe- 
stigkeit und Durchschlagsfestigkeit sowie ein gutes Gesamtspektrum der mechanischen Sgenschaften 
aufweisen. Daruber hinaus sollen diese Formkorper eine helle Bgenfarbe aufweisen und die Flammschutz- 
eigenschaften sowie elektrischen Bgenschaften weitestgehend unabhMngig von der Art und Menge der 
Fuflstoffe sein. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch die eingangs definierten thermoplastischen Formmassen 
gelost. 

Bevorzugte Massen dieser Art und ihre Verwendung sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 
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Als Komponente A) enthalten di© erfindungsgemaflen thermoplastischen Formmassen 10 bis 98, 
vorzugsweise 35 bis 97 und insbesondere 40 bis 90 Gew.% eines teilaromatischen Copolyamids mit dem 
im folgenden beschriebenen Aufbau. 

Die teilaromatischen Copolyamide A) enthalten als Komponente aO 40 bis 90 Gew.% Einheiten, die 
s sich von TerephthalsSure und Hexamethylendiamin ableiten. Ein geringer Anteil der Terephthalsaure, 
vorzugsweise nicht mehr als 10 Gew.% der gesamten eingesetzten aromatischen Dicarbonsauren konnen 
durch Isophthalsaure oder andere aromatische Dicarbonsauren, vorzugsweise solche, in denen die Carbox- 
ylgruppen in para-Stellung stehen, ersetzt warden. 

Neben den Einheiten, die sich von Terephthalsaure und Hexamethylendiamin ableiten, enthalten die 
io teilaromatischen Copolyamide Einheiten, die sich von c-Caprolactam ableiten (a 2 ) und/oder Einheiten, die 
sich von Adipinsaure und Hexamethylendiamin (a3) ableiten. 

Der Anteil an Einheiten die sich von e-Caprolactam ableiten, betragt maximal 50 Gew.%, vorzugsweise 
20 bis 50 Gew.%, insbesondere 25 bis 40 Gew.%, wahrend der Anteil an Einheiten die sich von 
Adipinsaure und Hexamethylendiamin ableiten, bis zu 60 Gew.%, vorzugsweise 30 bis 60 Gew.% und 
75 insbesondere 35 bis 55 Gew.% betr£gt. 

Die Copolyamide konnen auch sowohl Einheiten von €-Caprolactam als auch Einheiten von Adipinsaure 
und Hexamethylendiamin enthalten; in diesem Fall ist darauf zu achten, da/J der Anteil an Einheiten, die frei 
von aro matischen Gruppen sind, mindestens 10 Gew.% betragt, vorzugsweise mindestens 20 Gew.%. Das 
VerhSltnis der Einheiten, die sich von e-Caprolactam und von Adipinsaure und Hexamethylendiamin 
20 ableiten, unterliegt dabei keiner besonderen Beschrankung. 

Bevorzugt werden Copolyamide, deren Zusammensetzung im Dreistoffdiagramm innerhalb des durch 
Eckpunkte Xi bis X5 festgelegten FUnfecks liegt, wobei die Punkte Xi bis X 5 folgenderma/ten definiert sind: 
Xi 

40 Gew.% Einheiten ai) 
25 60 Gew.% Einheiten 83) 
X2 

60 Gew.% Einheiten ai ) 
40 Gew.% Einheiten 83) 

X3 

30 80 Gew.% Einheiten ai) 
5 Gew.% Einheiten a2> 
15 Gew.% Einheiten a 3 ) 
X* 

80 Gew.% Einheiten ai) 
35 20 Gew.% Einheiten a2) 
Xs 

50 Gew.% Einheiten ai) 
50 Gew.% Einheiten 82) 

In der Abbiidung ist das durch diese Punkte festgelegte FQnfeck in einem Dreistoffdiagramm darge- 
40 stellt. 

Als besonders vorteilhaft fC3r viele Anwendungszwecke haben sich Polyamide mit 50 bis 80, insbeson- 
dere 60 bis 75 Gew.% Einheiten, die sich von Terephthalsaure und Hexamethylendiamin ableiten (Einheiten 
ai» und 20 bis 50, vorzugsweise 25 bis 40 Gew.% Einheiten, die sich von c-Caprolactam ableiten (Einheiten 
a2», erwiesen. 

45 Neben den vorstehend beschriebenen Einheiten ai) bis a 2 ) konnen die erfindungsgemS/ten teilaromati- 
schen Copolyamide noch untergeordnete Mengen, vorzugsweise nicht mehr als 15 Gew.%, insbesondere 
nicht mehr als 10 Gew.% an weiteren Polyamidbausteinen enthalten, wie sie von anderen Polyamiden 
bekannt sind. Diese Bausteine konnen sich von Dicarbonsauren mit 4 bis 16 Kohlenstoffatomen und 
aliphatischen oder cycloalphatischen Diaminen mit 4 bis 16 Kohlenstoffatomen sowie von Aminocarbonsau- 

50 ren bzw. entsprechenden Lactamen mit 7 bis 12 Kohlenstoffatomen ableiten. Als geeignete Monomere 
dieser Typen seien hier nur Suberinsaure, Azelainsaure, Sebacinsaure oder Isophthalsaure als Vertreter der 
Dicarbonsauren, 1,4-Butandiamin, 1 ,5-Pentandiamin, Piperazin, 4,4 -Diaminodicyclohexylmethan, 2,2-(4,4- 
Diaminodicyclohexyl)propan oder 3,3'-Dimethyl-4,4'-Diaminodicyclohexylmethan als Vertreter der Diamine 
und Capryllactam, Onanthlactam, Omega-Am inoundecansaure und Laurinlactam als Vertreter von Lactamen 

55 bzw. AminocarbonsMuren genannt. 

Die Schmelzpunkte der teilaromatischen Copolyamide A) liegen im Bereich von 260° C bis Gber 300° C, 
wobei dieser hohe Schmelzpunkt auch mit einer hohen GlasUbergangstemperatur von in der Regel mehr als 
75* C, insbesondere mehr als 85 ' C verbunden ist. 
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Binare Copolyamide auf der Basis von Terephthalsaure, Hexamethylendiamin und e-Caprolactam 
weisen bei Gehalten von etwa 70 Gew.% an Bnheiten, die sich von Terephthalsaure und Hexamethylendi- 
amin ableiten, Schmelzpunkte im Bereich von 300*0 und erne Glasubergangstemperatur von mehr als 
110* C auf. 

Binare Copolyamide auf der Basis von Terephthalsaure, Adipinsaure und Hexamethylendiamin (HMD) 
erreichen bereits bei niedrigeren Gehalten ^von etwa 55 Gew.% Einheiten aus Terephthalsaure und 
Hexamethylendiamin Schmelzpunkte von 300 °C und mehr, wobei die Glasubergangstemperatur nicht ganz 
so hoch liegt wie bei binSren Copolyamiden, die anstelle von Adipinsaure bzw. Adipinsaure/HMD e- 
Caprolactam enthalten. 

Die Herstellung der teilaromatischen Copolyamide A) kann z.B. nach dem in den EP-A 129 195 und EP- 
A 129 196 beschriebenen Verfahren erfolgen. 

Gema/5 diesem Verfahren wird eine wafirige Losung der Monomeren, d.h. in diesem Fall der Monome- 
ren, die die Einheiten ai) bis az) bilden, unter erhohtem Druck unter gleichzertiger Verdampfung von 
Wasser und Bildung eines Prapolymeren auf eine Temperatur von 250 bis 300* C erhitzt, anschlieflend 
werden Prapolymere und Dampfe kontinuierlich getrennt, die Dampfe rektifiziert und die mitgefuhrten 
Diamine zuriickgeleitet Schliefliich wird das Prapolymer in eine Polykondensationszone gelertet und unter 
einem Oberdruck von 1 bis 10 bar und einer Temperatur von 250 bis 300° C polykondensiert Wesentlich ist 
bei dem Verfahren, da/5 die wafirige SalzlSsung unter einem Oberdruck von 1 bis 10 bar innerhalb einer 
Verweilzeit von weniger als 60 Sekunden erhitzt wird, wobei bei Austritt aus der Verdampferzone der 
Umsetzungsgrad vorteilhaft mindestens 93 % und der Wassergehalt des Prapolymeren hochstens 7 Gew.% 
betragt lich wird das Prapolymer in eine Polykondensationszone geleitet und unter einem Oberdruck von 1 
bis 10 bar und einer Temperatur von 250 bis 300 °C polykondensiert. Wesentlich ist bei dem Verfahren, 
da/3 die wa/5rige SalzlSsung unter einem Oberdruck von 1 bis 10 bar innerhalb einer Verweilzeit von weniger 
als 60 Sekunden erhitzt wird, wobei bei Austritt aus der Verdampferzone der Umsetzungsgrad vorteilhaft 
mindestens 93 % und der Wassergehalt des Prapolymeren hochstens 7 Gew.% betragt. 

Durch diese kurzen Verweilzeiten wird die Bildung von Triaminen weitgehend verhindert, so da/5 die 
teilaromatischen Copolyamide A) im allgemeinen Triamingehalte von vorzugsweise weniger als 0,5 Gew.%, 
insbesondere weniger als 0,3 Gew.% aufweisen. Hohe Triamingehalte konnen zu einer Verschlechterung 
der Produktqualitat und zu Problemen bei der kontinuierlichen Herstellung der teilaromatischen Copolyami- 
de fuhren. Als Triamin, welches solche Probleme verursachen kann, ist insbesondere das Dihexamethylen- 
triamin zu nennen, welches sich aus dem als Monomer verwendeten Hexamethylendiamin bildet. 

Die verwendeten wafirigen Losungen haben in der Regel einen Monomergehalt von 30 bis 70 Gew.%, 
insbesondere von 40 bis 65 Gew.%. 

Die wa/5rige Salzlosung wird vorteilhaft mit einer Temperatur von 50 bis 100'C kontinuierlich in eine 
Verdampferzone geleitet, wo die wafirige Salzlosung unter einem Oberdruck von 1 bis 10, vorzugsweise 
von 2 bis 6 bar auf eine Temperatur von 250 bis 330° C erhitzt wird. Es versteht sich, da/5 die angewandte 
Temperatur uber dem Schmelzpunkt des jeweils herzustellenden Polyamids liegt 

Wie bereits erwahnt, ist es wesentlich, da/3 die Verweilzeit in der Verdampferzone maximal 60 
Sekunden, vorzugsweise 10 bis 55 Sekunden und insbesondere 10 bis 40 Sekunden betragt. 

Der Umsatz beim Austritt aus der Verdampferzone betragt vorteilhaft mindestens 93, vorzugsweise 95 
bis 98 und der Wassergehalt liegt vorzugsweise im Bereich von 2 bis 5, insbesondere 1 bis 3 Gew.%. 

Die Verdampferzone ist vorteilhaft als RohrenbGndel ausgebiidet. Besonders bewahrt haben sich 
RohrenbGndel, in denen der Querschnitt der einzelnen Rohren periodisch wiederkehrend rohrfdrmig und 
spaltformig ausgebiidet ist. 

In der Regel halt man in der Stoffaustauschzone eine Verweilzeit von 1 bis 15 Minuten ein. Die 
Stoffaustauschzone ist vorteilhaft als RohrenbGndel ausgebiidet 

Das aus der Verdampferzone bzw. Stoffaustauschzone austretende zweiphasige Gemisch aus Dampf 
und Prapolymeren wird getrennt Die Trennung erfolgt in der Regel von selbst aufgrund der physikalischen 
Unterschiede in einem Gefa/5, wobei der untere Tei! des Gefa/5es vorteilhaft als Polymerisationszone 
ausgebiidet ist Die freiwerdenden Brtiden bestehen im wesentlichen aus Wasserdampf und Diaminen, die 
bei dem Verdampfen des Wassers freigesetzt wurden. Diese Bruden werden in eine Kolonne geleitet' und 
rektifiziert. Geeignete Kolonnen sind beispielsweise Fullkorperkolonnen, Glockenbodenkolonnen Oder Sieb- 
bodenkolonnen mit 5 bis 15 theoretischen Boden. Die Kolonne wird zweckmaBig unter den identischen 
Druckbedingungen wie die Verdampferzone betrieben. Die in den BrOden enthaitenen Diamine werden 
hierbei abgetrennt und wieder der Verdampferzone zugefuhrt Es ist auch moglich, die Diamine der 
nachfolgenden Polymerisationszone zuzufuhren. Der anfailende rektifizierte Wasserdampf wird am Kopf der 
Kolonne entnommen. 

Das erhaitene Prapolymere, das entsprechend seinem Umsetzungsgrad im wesentlichen aus niedermo- 



EP 0 410 301 A1 



lekularem Polyamid und gegebenenfalls restlichen Mengen an nicht umgesetzten Salzen besteht und in der 
Regel eine relative Viskositat von 1,2 bis 1,7 hat, wird in eine Polymerisationszone^ geleitet. In der 
Polymerisationszone wird die anfallende Schmelze bei einer Temperatur von 250 bis 330* C, insbesondere 
270 bis 310* C, und unter einem Uberdruck von 1 bis 10 bar, insbesondere 2 bis 6 bar, polykondensiert. 

5 Vorteilhaft werden die hierbei freiwerdenden Dampfe zusammen mit den obengenannten BrOden in der 
Kolonne rektifiziert, vorzugsweise halt man in der Polykondensationszone eine Verweilzeit von 5 bis 30 
Minuten ein. Das so erhaitene Polyamid, das in der Regel eine relative Viskositat von 1,2 bis 2,3 hat, wird 
kontinuierlich aus der Kondensationszone entnommen. 

Nach einer bevorzugten Arbe'rtsweise lertet man das so erhaitene Polyamid schmelzflUssig durch eine 

10 Austragszone unter gleichzeitiger Entfernung des in der Schmelze enthaltenen Restwassers. Geeignete 
Austragszonen sind beispielsweise Entgasungsextruder. Die so vom Wasser befreite Schmelze wird dann in 
Strange gegossen und granuliert. Das erhaitene Granulat wird vorteilhaft in fester Phase mittels Uberhitztem 
Wasserdampf bei einer Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes, z.B. von 170 bis 240* C, bis zur 
gewunschten Viskositat kondensiert. Vorteilhaft verwendet man hierfur den am Kopf der Kolonne anfallen- 

75 den Wasserdampf. 

Die relative Viskositat, gemessen in 1 % Losung (1 g/100 ml) in 96 gew.%iger H2SO* bei 23* C, liegt 
nach der Festphasennachkondensation im allgemeinen im Bereich von 2,2 bis 5,0, vorzugsweise von 2,3 bis 
4,5. 

Nach einer anderen bevorzugten Arbeitsweise wird die aus der Polykondensationszone ausgetragene 
20 Polyamidschmelze in eine weitere Polykondensationszone geleitet und dort unter fortlaufender Ausbildung 
neuer Oberflachen bei einer Temperatur von 285 bis 310* C vorteilhaft unter vermindertem Druck, z.B. von 
1 bis 500 mbar, bis zur gewUnschten Viskositat kondensiert. Geeignete Vorrichtungen sind als Finisher 
bekannt. 

Ein weiteres Verfahren, welches dem vorstehend beschriebenen ahnelt, ist in der EP-A 129 196 
25 beschrieben, worauf hier wegen weiterer Elnzelheiten des Verfahrens verwiesen wird. 

Als Komponente B) enthalten die erfindungsgemaiten Formmassen 1 - 30, bevorzugt 1 - 25 und 
insbesondere 1 - 20 Gew.-% eines bromierten Polystyrols oder eines bromierten Styrol-Oligomeren oder 
deren Mischungen. 

Die als Rammschutzmittel eingesetzten bromierten Oligostyrole haben einen mittleren Polymerisations- 
30 grad (Zahlenmittel) zwischen 3 und 90, vorzugsweise zwischen 5 und 60, gemessen dampfdruckosmome- 
trisch in Toluol. Zyklische Oligomere sind ebenfalls geeignet. Gemafl einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung weisen die einzusetzenden bromierten oligomeren Styrole die nachstehende Formel I auf, in 
der R Wasserstoff oder ein aliphatischer Rest, insbesondere ein Aikylrest wie z. B. CH3 oder C2H5 und n 
die Anzahl der sich wiederholenden Kettenbausteine bedeuten. r' kann sowohl H als auch Brom als auch 
35 ein Fragment eines Gblichen Radikalbildners sein: 



Der Wert fUr n kann 1 - 88, vorzugsweise 3 - 58, betragen. Die bromierten Oligostyrole enthalten 40 bis 
80 Gew.-% vorzugsweise 55 bis 70 Gew.-% Brom. Bevorzugt ist ein Produkt, das Uberwiegend aus 
Polydibromstyrol besteht. Die Substanzen sind unzersetzt schmelzbar und z. B. in Tetrahydrofuran loslich. 
Sie ktfnnen hergestellt werden entweder durch Kembromierung von - gegebenenfalls aliphatisch hydrierten 
- Styrololigomeren, wie sie z. B. durch thermische Polymerisation von Styrol erhalten werden (nach DT-OS 
25 37 385) oder durch radikalische Oligomerisierung von geeigneten bromierten Styrolen. Die Herstellung 
des Flammschutzmittels kann auch durch ionische Oligomerisation von Styrol und anschlieflende Bromie- 
rung erfolgen. Die zur FlammfestausrGstung der Polyamide notwendige Menge an bromiertem Oligostyrol 
ha'ngt vom Bromgehalt ab. Der Bromgehalt in den erfindungsgemaUten Formmassen betragt von 4 bis 20 
Gew.-%, vorzugsweise von 5 bis 12 Gew.-%. 

Die bromierten Polystyrole gemaB der Erfindung werden Oblicherweise nach dem in der EP-A 47 549 
beschriebenen Verfahren erhalten: 
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SbCl 3 



CI CI 



CH2-CH2 




Die nach diesem Verfahren und im Handel erhaltlichen bromierten Polystyrole sind vorwiegend 
kemsubstltuierte tribromierte Produkte. n (s. Ill) hat allgemein Werte von 125 bis 1 500, was einem 
Molekuiargewicht von 42 500 bis 235 000 vorzugsweise von 130 000 bis 235 000 entspricht. 

Der Bromgehalt (bezogen auf den Gehait an kernsubstituiertem Brom) betragt im aligemeinen minde- 
stens 55, vorzugsweise mindestens 60 und insbesondere 65 Gew.-%. 

Die im Handel erhaltlichen pulverformigen Produkte weisen im aligemeinen eine Glastemperatur von 
160 bis 200° C auf. 

Es konnen auch Mischungen der bromierten Oiigostyrole mit bromierten Polystyrolen in den erfin- 
dungsgerna/ten Formmassen eingesetzt werden, wobei das MischungsverhSltnis beliebig ist. 

Die erfindungsgemaiten Formmassen enthalten als Komponente C) 1 - 15, vorzugsweise 1 - 10 und 
insbesondere 2 - 5 Gew.-% eines synergistischen Metalloxides oder Metallborates oder deren Mischungen. 
Als synergistische Metalloxide sind allgemein Zinkoxid, Bleioxid, Eisenoxid, Aluminiumoxid, Zinnoxid und 
Magnesiumoxid oder deren Mischungen geeignet Bevorzugt sind Antimontrioxid und/oder Antimonpentoxid. 

Geeignete Metallborate sind Borate von Metallen der 1. bis 3. Hauptgruppe sowie der 1 bis 8. 
Nebengruppe des Periodensystems, wobei wasserfreies Zinkborat oder Zinkborat der aligemeinen Formel 
(IV) 

2Zn 0(3 B2O3 x H 2 0, (IV) 

in der X 3,3 bis 3,7 bedeutet, bevorzugt sind. Dieses Zinkborat ist im wesentlichen bei den hohen 
Verarbeitungstemperaturen der teilaromatischen Polyamide stabil und neigt nur unwesentlich zur Abspal- 
tung des Hydratwassers. Dementsprechend sind Zinkborate mit hoherem Hydratwasseranteil im aligemei- 
nen nicht so gut als Synergist geeignet. 

Es konnen auch Mischungen von Metallboraten mit Metalloxiden eingesetzt werden, wobei das 
Mischungsverhaltnis beliebig ist. 

Bevorzugt sind Mischungen von Antimontrioxid mit wasserfreiem Zinkborat. 

Als Komponente D) konnen die erfindungsgemaflen Formmassen bis zu 60, vorzugsweise von 5 bis 50 
Gew.% faser- oder teilchenformige Fullstoffe Oder deren Mischungen enthalten. Als Beispiele fur Fullstoffe 
seien Asbest, Kohlenstoff- oder Glasfasern in Form von Glasgeweben, Glasmatten oder Glasseidenrovings, 
Glaskugeln sowie Wollastonit genannt. 

Bevorzugte faserfSrmige Verstarkungsstoffe (Komponente D) sind Kohlenstoffasem, Kaiiumtitanatwhis- 
ker, Aramidfasem und besonders bevorzugt Glasfasern. Bei der Verwendung von Glasfasern konnen diese 
zur besseren Vertraglichkeit mit dem thermoplastischen Polyamid (A) mit einer Schlichte und einem 
Haftvermittler ausgerustet sein. Im aligemeinen haben die verwendeten Glasfasern einen Durchmesser im 
Bereich von 6 bis 20 urn. 

Die Bnarbeitung dieser Glasfasern kann sowohl in Form von Kurzglasfasern als auch in Form von 
Endlosstrangen (Rovings) erfolgen. Im fertigen SpritzguBteil liegt die mittlere Lange der Glasfasern vorzugs- 
weise im Bereich von 0,08 bis 0,5 mm. 

Als teilchenformige Fullstoffe eignen sich amorphe Kieselsaure, Asbest, Magnesiumcarbonat (Kreide), 
gepulverter Quarz, Glimmer, Talkum, Feldspat und insbesondere Calciumsilikate wie Wollastonit und Kaolin 
(insbesondere kalzinierter Kaolin). 

Oberraschenderweise. so wie es gewGnscht wird, weisen - auch bei hohen Anteilen von teilchenformi- 
gen Fullstoffen - die erfindungsgemaflen Formmassen die Klassifikation V-0 nach (JL 94 auf. 

Bevorzugte Kombinationen von FGIIstoffen sind z.B. 20 Gew.% Glasfasern mit 15 Gew.% Wollastonit 
und 15 Gew.% Glasfasern mit 15 Gew.% Wollastonit 

Als^ weitere Komponente E) kann in den erfindungsgemaflen thermoplastischen Formmassen ein 
schlagzah modifizierender Kautschuk (Elastomer) in Mengen von bis zu 20 Gew.%, vorzugsweise von 1 bis 
10 Gew.% enthalten sein. 

Nur beispielsweise seien als schlagzah modifizierende Kautschuke Elastomere auf Ethylen-, Propylen-, 
Butadien- oder Acrylatbasis oder Mischungen dieser Monomeren genannt 

Derartige Polymere werden z.B. in Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd. 14/1 (Georg- 
TTiieme-Verlag. Stuttgart 1961), Serte 392 bis 406 und in der Monographie von C.B. Bucknail, "Toughened 
Plastics" (Applied Science Publishers, London, 1977) beschrieben. 
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Im folgenden werden einige bevorzugte Arten solcher Elastomerer vorgestelit. 

Als erste bevorzugte Gruppe sind die sogenannten Ethylen-Propylen (EP) bzw. Ethylen-Propylen-Dien- 
(EPDM)-Kautschuke zu nennen, die vorzugsweise ein VerhSltnis von Ethylenresten zu Propylenresten im 
Bereich von 40:60 bis 65:35 aufweisen. 

5 Die Mooney-Vlskositaten (MLI +4/100* C) solcher unvernetzter EP bzw. EPDM-Kautschuke (Gelgehalte 
im allgemeinen unter 1 Gew.%) liegen bevorzugt im Bereich von 25 bis 100, insbesondere von 35 bis 90 
(gemessen am grojSen Rotor nach 4 Minuten Laufzeit bei 100* C nach DIN 53 523). 

EP-Kautschuke haben im allgemeinen praktisch keine Doppelbindungen mehr, wahrend EPDM-Kaut- 
schuke 1 bis 20 Doppelbindungen/100 OAtome aufweisen konnen. 

10 Als Dien-Monomere fQr EPDM-Kautschuke seien beispielsweise konjugierte Diene wie Isopren und 
Butadien, nicht konjugierte Diene mit 5 bis 25 C-Atomen wie 1,4-Butadien, 1,4-Hexadien, 1 ,5-Hexadien, 2,5- 
Dimethyl-1,5-hexadien und 1 ,4-Octadien, cyclische Diene wie Cyclopentadien, Cyclohexadien, Cycloocta- 
dien und Dicyclopentadien sowie Alkenylnorbornene wie 5-Ethy!iden-2-norbornen, 5-Butyliden-2-norbornen, 
2-Methallyl-5-norbomen, 2-lsopropenyl-5-norbomen und Tricyclodiene wie 3-Methyl-tricyclo(5.2.1.0.2.6)-3,8- 

75 decadien oder deren Mischungen genannt. Bevorzugt werden Hexadien-1 ,5, 5-Ethyliden-Norbomen und 
Dicyclopentadien. Der Diengehalt der EPDM-Kautschuke betragt vorzugsweise 0,5 bis 10, insbesondere 1 
bis 8 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Kautschuks. 

EP- bzw. EPDM-Kautschuke konnen auch mit reaktiven Carbonsauren oder deren Derivaten gepfropft 
sein. Hier seien nur stellvertretend AcrylsSure, Methacrylsaure und deren Derivate sowie MaleinsSureanh- 

20 ydrid genannt. 

Eine weitere Gruppe bevorzugter Kautschuke sind Copolymere des Ethylens mit Acrylsaure- und/oder 
Methacrylsaureestern, insbesondere solche die zusatzlich noch Epoxy-Gruppen enthalten. Diese Epoxy- 
gruppen werden vorzugsweise durch Zugabe von Epoxygruppen enthaltenden Monomeren der allgemeinen 
Formeln V oder VI zum Monomerengemisch in den Kautschuk eingebaut 

25 

CHR3=CHHCH 2 ) -o-(chr2) -*h-^chri (v) 
m n 

30 CHR4=CR5-COO-(CH2) -CK—CHR6 (VI) 

p Y 

wobei R\ R 2 . R 3 , R* und R 5 und R G Wasserstoff oder Alkylgruppen mit 1 bis 6 C-Atomen darstellen, m eine 
35 ganze Zahl von 0 bis 20, n eine ganze Zahl von 0 bis 10 und p eine ganze Zahl von 0 bis 5 ist. 

Bevorzugt sind R\ R 2 und R 3 Wasserstoff, m hat den Wert 0 oder 1 und n ist 1. Die entsprechenden 
Verbindungen sind Alkylglycidyiether oder Vinylglycidylether. 

Bevorzugte Beispiele fOr Verbindungen der Formel (VI) sind Epoxygruppenenthaltende Ester der 
Acrylsaure und/oder Methacrylsaure, wovon wiederum Glycidylacrylat und Glycidylmethacrylat besonders 
*o bevorzugt werden. 

Der Ethylengehalt der Copolymeren iiegt im allgemeinen im Bereich von 50 bis 98 Gew.%, der Anteil 
an Epoxygruppen enthaltenden Monomeren und der Anteil des AcrylsSure- und/oder Methacrylsaureesters 
jeweils im Bereich von 1 bis 49 Gew.%. 

Besonders bevorzugt sind Copolymerisate aus 
45 50 bis 98,9, insbesondere 60 bis 95 Gew.% Ethylen, 

0,1 bis 40, insbesondere 2 bis 20 Gew.% Glycidylacrylat, Glycidylmethacrylat, Acrylsaure und/oder 
Maleinsaureanhydrid, 

1 bis 45, insbesondere 10 bis 35 Gew.% n-Butylacrylat und/oder 2-Ethylhexylacrylat. 

Weitere bevorzugte Ester der Acryl- und/oder Methacrylsaure sind die Methyl-, Ethyl-, Propyl- und i- 
50 bzw. t-Butylester. 

Daneben kSnnen auch Vinylester und Vinylether als Comonomere eingesetzt werden. 

Die Herstellung der vorstehend beschriebenen Ethylencopolymeren kann nach an sich bekannten 
Verfahren erfoigen, vorzugsweise durch statistische -Copolymerisation unter hohem Druck und erhohter 
Temperatur. Entsprechende Verfahren sind in der Literatur beschrieben. 
55 Der Schmelzindex der Ethylencopolymeren Iiegt im allgemeinen im Bereich von 1 bis 80 g/10 min 
(gemessen bei 190* C und 2,16 kg Belastung). 

Bevorzugte Elastomere (Kautschuke) E) sind weiterhin Pfropfcopolymerisate mit Butadien, 
Butadien/Styrol-, Butadien/Acrylnitril und Acrylestern, wie sie z.B. in den DE-A-16 94 173 und DE-A-23 48 
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377 beschrieben werden. 

Von diesen sind insbesondere die sogenannten ABS-Polymerisate zu nennen, wie sie in den DE-A-20 
35 390, DE-A-22 48 242 und der EP-A-22 216 beschrieben werden, wobei letztere besonders bevorzugt 
sind. 

AIs Kautschuk E) konnen auch Pfropfpolymerisate aus 
25 bis 98 Gew.% eines Acrylatkautschuks mit einer GiasQbergangstemperatur von unter -20* C aJs 
Pfropfgrundlage 
und 

2 bis 75 Gew.% eines copolymerisierbaren ethyienisch ungesattigten Monomeren, dessen Homo- bzw. 
Copoiymerisate eine ubergangstemperatur von mehr ais 25° C aufweisen, als Pfropfauflage 
eingesetzt werden. 

Die Pfropfgrundlage sind Acrylat bzw. Methacrylatkautschuke, wobei bis zu 40 Gew.% weiterer 
Comonomerer enthaiten sein konnen. Die Ct-C 8 -Ester der Acrylsaure bzw. Methacrylsaure sowie deren 
halogenierte Derivate wie auch aromatische Acrylsaureester und deren Mischungen werden bevorzugt AIs 
Comonomere in der Pfropfgrundlage seien Acrylnitril, Methacrylnitrii, Styroi, o-Methylstyrol, Acryiamide, 
Methacryiamide sowie Vinyi-Ci-Cs-Aikylether angefuhrt. 

Die Pfropfgrundlage kann unvernetzt oder teilweise Oder vollstandig vernetzt sein. Die Vernetzung wird 
durch Copoiymerisation von vorzugsweise 0,02 bis 5 Gew.%, insbesondere 0,05 bis 2 Gew.% eines 
vemetzenden Monomeren mit mehr ais einer Doppelbindung erzielt. Geeignete vernetzende Monomere 
werden z.B. in der DE-A-27 26 256 und der EP-A-50 265 beschrieben. 

Bevorzugte vernetzende Monomere sind Triallylcyanurat, Triallylisocyanurat, Triacryloylhexahydro-s- 
triazin und Trialkylbenzole. 

Faiis die vemetzenden Monomeren mehr als 2 polymerisierbare Doppelbindungen aufweisen, ist es 
vorteilhaft ihre Menge auf nicht mehr ais 1 Gew.%, bezogen auf die Pfropfgrundlage, zu beschranken. 

Besonders bevorzugte Pfropfgrundiagen sind Emulsionspolymerisate mit einem Gelgehalt von mehr als 
60 Gew.% (bestimmt in Dimethylformamid bei 25 8 C nach M. Hoffmann, H. Kromer, R. Kuhn, Polymerana- 
iytik, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart, 1977). 

Ebenfalls geeignet als Pfropfgrundlage sind Acrylat-Kautschuke mit einem Dienkem, wie sie z.B. in der 
EP-A-50 262 beschrieben werden. 

Als Pfropfmonomere eignen sich besonders Styroi, a-MethylstyroI, Acrylnitril, Methacrylnitrii und Me- 
thylmethacrylat oder deren Mischungen, insbesondere solche aus Styroi und Acrylnitril im Gewichtsverhalt- 
nis 90/10 bis 50/50. 

Die Pfropfausbeute, d.h. der Quotient aus der Menge des aufgepfropften Monomeren und der Menge 
des eingesetzten Pfropfmonomeren liegt im allgemeinen im Bereich von 20 bis 80 %. 

Kautschuke auf der Basis von Acrylaten, die erfindungsgema/J verwendet werden konnen, werden z.B. 
in der DE-A-24 44 584 und der DE-A-27 26 256 beschrieben. 

Die Kautschuke E) weisen vorzugsweise eine GiasQbergangstemperatur von unter -30* C, insbesondere 
von unter -40 *C auf, was zu einer guten Schlagzahigkeit auch bei tiefen Temperaturen fUhrt. 

Es versteht sich, dafl auch Mischungen der vorstehend aufgefuhrten schlagzah modifizierenden Eiasto- 
meren eingesetzt werden konnen. 

Neben den Komponenten A) bis E) konnen die erfindungsgema/ten Formmassen ubliche Zusatzstoffe 
und Verarbeitungshilfsmittei enthaiten. Deren Anteil betragt im allgemeinen bis zu 20, vorzugsweise bis zu 
10 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten A) bis E). 

Obliche Zusatzstoffe sind beispielsweise Stabilisatoren und Oxidationsverzogerer, Mittel gegen Warme- 
zersetzung und Zersetzung durch ultraviolettes Ucht Gleit- und Entformungsmittel, Farbemittel, wie 
Farbstoffe und Pigmente, Nukleierungsmittel und Weichmacher. 

OxidationsverzSgerer und Warmestabilisatoren, die den thermoplastischen Massen gemafl der Erfin- 
dung zugesetzt werden konnen, sind z.B. Halogenide von Metallen der Gruppe I des periodischen Systems, 
z.B. Natrium-, Kalium-, Lithium-Halogenide, ggf. in Verbindung mit Kupfer-(l)-Haiogeniden, z.B. Chloriden, 
Bromiden oder lodiden. Ferner sind sterisch gehinderte Phenole, Hydrochinone, substituierte Vertreter 
dieser Gruppe und Mischungen derselben, vorzugsweise in Konzentrationen bis zu 1 Gew.%, bezogen auf 
das Gewicht der Formmasse, einsetzbar. 

Beispiele fQr UV-Stabilisatoren sind verschiedene substituierte Resorcine, Salicylate, Benzotriazole und 
Benzophenone, die im allgemeinen in Mengen bis zu 2,0 Gew.% eingesetzt werden. 

Gleit- und Entformungsmittel, die in der Regel in Mengen bis zu 1 Gew.% der thermoplastischen Masse 
zugesetzt werden. sind Stearinsaure, Stearate, Stearylalkohol. Stearinsaurealkylester und -amide sowie 
Ester des Pentaerythrits mit iangkettigen Fettsauren. 

Unter den Zusatzstoffen sind auch Stabilisatoren, die die Dehydrobromierung der Komponente B) 
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verhindern, so dafl die Verarbeitungsstabilitat erhoht und die Korrosionswirkung herabgesenkt wird. Derarti- 
ge Stabilisatoren sind z. B. Salze von mono- oder bifunktionellen Fettsauren wie Calciumbehenat, Calciums- 
tearat. Bariumstearat und Bleiphthalat, Calciumcarbonat, organische Zinnverbindungen wie cyclisches 
Dibutylzinnsulfid oder Butylthiostannonsaure und Hydrogenphosphate z. B. Na 2 HPO*. 
5 Die erfindungsgemaflen Formmassen kQnnen nach an sich bekannten Verfahren hergestellt werden, 
indem man die Ausgangskomponenten in ublichen Mischvorrichtungen, wie Schneckenextrudem, 
Brabender-MQhlen oder Banbury-MUhlen mischt und anschliefiend extrudiert. Nach der Extrusion wird das 
Extrudat abgekOhlt und zerkleinert Die Mischtemperaturen liegen im allgemeinen im Bereich von 280 bis 
350 "C. 

io Es ist prinzipieil auch moglich und manchmal vorteilhaft, zunachst die niedermolekulare Komponente A) 
mit B) und C) sowie gegebenenfalls D) und E) abzumischen und anschlie/tend in fester Phase nachzukon- 
densieren. 

Weiterhin kann es von Vorteil sein, den Synergisten in Form eines Konzentrats (Batch) aus Polyamid 
oder Polyethyien einzuarbeiten. 

75 Die erfindungsgema/ten Formmassen zeichnen sich durch ein gutes Gesamtspektrum der mechani- 
schen Eigenschaften aus. Die Formkorper weisen eine helle Eigenfarbe auf und sind in der Anwendung 
toxikologisch unbedenklich. Zusa'tzlich zur guten Flammbestandigkeit weisen sie gute elektrische Eigen- 
schaften, insbesondere eine gute Kriechstromfestigkeit und Durchschlagsfestigkeit, auf. Durch die au/ierge- 
wShnlich gute Bestandigkeit gegenUber verschiedenen Lotverfahren eignen sich die erfindungsgemaflen 

20 Formmassen insbesondere zur Herstellung von spritzgegossenen Leiterplatten, die auch integrierte Funk- 
tionselemente enthalten konnen und problemlos verkupfert werden konnen. 

Au/terdem eignen sich die erfindungsgemai3en Formmassen zur Herstellung von insbesondere kompak- 
ten Gehausen und sonstigen Bauteilen fUr elektronische GerSte, wobei hohe Anforderungen an die 
warmeformbestandigkeit gesteilt werden. 

25 

Beispiele 

Es wurden folgende Komponenten eingesetzt: 

30 

Komponente A) 

Die Herstellung erfolgte gemaS EP 129 195. 

35 Eine wafirige Losung, bestehend aus 35 kg e-Caprolactam, 55 kg TerephthaJsaure, 38,5 kg Hexamethy- 
lendiamin und 128,5 kg Wasser wurde aus einem beheizten Vorratsbehalter bei ca. 80 *C mit einer 
Geschwindigkeit entsprechend einer Polyamidmenge von 5 kg/Stunde mittels einer Dosierpumpe in einen 
teilweise horizontal, teilweise vertikal angeordneten RShren verdampfer befSrdeit Der Verdampfer war mit 
einem flOssigen Warmetrager, der eine Temperatur von 295* C hatte, bei kraftiger Umwaizung beheizt Der 

40 Verdampfer hatte eine L£nge von 3 m und einen Inhalt von 180 ml und eine warmeGbertragende 
Oberfiache von etwa 1300 cm 2 . Die Verweilzeit im Verdampfer betrug 50 sec. Das aus dem Verdampfer 
austretende Gemisch aus PrSpolymeren und Wasserdampf hatte eine Temperatur von 290* C und wurde in 
einem Abscheider in Wasserdampf und Schmelze getrennt. Die Schmelze verweilte im Abscheider noch 10 
Minuten und wurde dann mittels einer Austragsschnecke mit Ausdampfzone in Form von Strangen 

45 ausgetragen, in einem Wasserbad verfestigt und anschlieflend granuliert. Der Abscheider und die Verdamp- 
ferzone wurden mittels einer Druckhalteeinrichtung, die nach der Kolonne angeordnet war, unter einem 
Druck von 5 bar gehalten. Der im Abscheider abgetrennte Wasserdampf wurde in eine FUllkorperkolonne 
mit ca. 10 theoretischen Boden gefdhrt, in die am Kopf ca. 1 I Brildenkondensat pro Stunde zur Erzeugung 
von RQcklauf aufgegeben wurden. Am Kolonnenkopf steilte sich eine Temperatur von 152* C ein. Der nach 

so dem Entspannungsventil austretende Wasserdampf wurde kondensiert und hatte einen Gehalt an Hexame- 
thylendiamin von weniger als 0,05 Gew.% und einen Gehalt an e-Caprolactam von weniger als 0,1 Gew.%. 
Als Kolonnensumpf erhielt man eine waflrige Losung von Hexamethylendiamin, die 80 Gew.% Hexamethy- 
lendiamin und 1 bis 3 % e-Caprolactam, jeweils bezogen auf erzeugtes Polyamid enthielt. Diese LQsung 
wurde Qber eine Pumpe wieder vor dem Eintritt in den Verdampfer der Ausgangssalzlosung zugegeben. 

55 Nach dem Verdampfer hatte das Prapoiymere eine relative Viskositat von 1,25, gemessen in 96 
gew.%iger Schwefelsaure bei 20* C und wies nach der Endgruppenanalyse einen Umsatz von 93 bis 95 % 
auf. Der Gehalt an Bis-hexamethylentriamin betrug 0,1 bis 0,15 Gew.%, bezogen auf Polyamid. 

Nach Austritt der Polymerschmelze aus dem Abscheider hatte das Polyamid eine sehr helle Eigenfarbe 
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und einen auflerst niedrigen Gehalt an Bis-hexamethylentriamin von 0,17 % sowie eine relative Viskositat 
von 1,65 bis 1,80. 

Das Produkt wies in etwa eine Aquivalenz von Carboxyl- und Aminoendgruppen auf. 

Der Gehalt an extrahierbaren Anteilen (Extraktion mit Methanol) betrug 3,1 bis 3,3 Gew.%. 
5 Im Austragsextruder wurde die Schmelze dann auf Normaldruck entspannt und bei einer Verweilzeit von 
weniger als 1 Minute praktisch nicht mehr werter kondensiert. Das erhaltene Granuiat wurde durch 
kontinuierliche Festphasenkondensation mit Qberhitztem Wasserdampf bei 195* C und einer Verweilzeit von 
30 Stunden auf eine Endviskositat von r rel = 2,50 kondensiert. Der Gehalt an extrahierbaren Anteilen 
betrug dann 0,2 Gew.% (Methanolextrakt). 

10 

Komponente B) 

Bromiertes Polystyrol mit einem Bromgehalt (Anteil an kernsubstituiertem Brom) von 67 % (Pyro- 
75 check® 68 PB der Firma Ferro Corporation) 



Komponente C) 

20 Antimontrioxid mit einer Dichte von 5,2 bis 5,8 g/cm 3 



Komponente D1) 
25 Glasfasem mit einem mittleren Durchmesser von 10 urn. 



Komponente D2) 

Wollastonit der mittleren Teilchengro/te (d 5 o) von 10 urn und einer spezifischen Oberflache von 5 m 2 /g. 



Komponente E) 

35 Ein Olefincopolymerisat aus 
59,8 Gew.-% Ethylen 
35 Gew.-% n-Butylacrylat 
4,5 Gew.-% Acrylsaure und 
0,7 Gew.-% Maleinsaureanhydrid 
40 mit einem Schmelzindex MR von 10 g/10 min bei 190° C und 2,16 kg Belastung. 

Dieses Copolymerisat wurde durch Copolymerisation der Monomeren bei erhohter Temperatur und 
erhohtem Druck hergestellt 

Die Komponenten wurden auf einem Zweischneckenextruder bei 300 - 350* C abgemischt und in ein 
Wasserbad extrudiert. Komponente E) wurde dabei erst in der Schmelze zugegeben. Nach Granulierung 
45 und Trocknung wurden auf einer SpritzguBmaschine Prufkorper gespritzt und gepruft 

Der Brandtest erfolgte nach UL 94 an 1/8, 1/16 und 1/32 Zoll-Prtlfkorpern mit Qblicher Konditionierung. 
Der LOI (lowest oxygen-Index) wurde nach ASTM D 2863-77 bestimmt. 

Die Kriechstromfestigkeit wurde nach IEC 112/1979 bestimmt, der Elastizitatsmodul nach DIN 53 457 
und die Schlagzahigkeit nach DIN 53 453. 
so Die Zusammensetzung der Formmassen und die Ergebnisse der Messungen sind der Tabelle zu 
entnehmen. 
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Anspruche 

5 

1. Flammgeschutzte, thermoplastische Formmassen. enthaltend als wesentliche Komponenten 

A) 10 - 98 Gew.-% eines teilaromatischen Copolyamids, aufgebaut im wesentlichen aus 

ai) 40 bis 90 Gew.-% Einheiten, die sich von Terephthalsaure und Hexamethyiendiamin ableiten, 
a2) 0 bis 50 Gew.-% Einheiten, die sich von e-Caprolactam ableiten und 
10 aa) 0 bis 60 Gew.-% Einheiten, die sich von Adipinsaure und Hexamethyiendiamin ableiten, wobei die 
Komponente a 2 ) und/oder a 3 ) insgesamt mindestens 10 Gew.-% der Gesamteinhelten ausmachen, 

B) 1 - 30 Gew.-% eines bromierten Polystyrols oder eines bromierten Styrol-Oligomeren oder deren 
Mischungen, 

C) 1 - 15 Gew.-% eines synergistischen Metalloxides oder Metallborates oder deren Mischungen 
75 sowie daruber hinaus 

D) 0 - 60 Gew.-% eines faser- oder teilchenformigen Fullstoffes oder deren Mischungen 

und 

E) 0 - 20 Gew.-% eines kautschukelastischen Polymerisates 

2. Flammgeschutzte thermoplastische Formmassen nach Anspruch 1 , enthaltend 
20 A) 35 - 97 Gew.-% 

B) 1 - 20 Gew.-% 

C) 1 - 10 Gew.-% 

D) 1 - 35 Gew.-% 

3. RammgeschUtzte thermoplastische Formmassen nach Anspruch 1, enthaltend 
25 A) 25 - 87 Gew.-% 

B) 1 - 20 Gew.-% 

C) 1 - 10 Gew.-% 

D) 10 - 35 Gew.-% 

E) 1-10Gew.-% 

30 4. Flammgeschutzte thermoplastische Formmassen nach mindestens einem der AnsprOche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die teilaromatischen Copolyamide A) einen Triamingehalt von weniger als 0,5 
Gew.-% aufweisen. 

5. RammgeschUtzte thermoplastische Formmassen nach mindestens einem der AnsprUche 1 bis 4, in 
denen die Komponente A) aus 

35 ai) 50 bis 80 Gew.-% Einheiten, die sich von Terephthalsaure und Hexamethyiendiamin ableiten und 
d2) 20 bis 50 Gew.-% Einheiten, die sich von c-Caprolactam ableiten aufgebaut ist. 

6. Flammgeschutzte thermoplastische Formmassen nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 5, in 
denen das bromierte Polystyrol (Komponente B) einen Bromgehalt von mindestens 55 Gew.-% aufweist. 

7. RammgeschUtzte thermoplastische Formmassen nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 5, in 
40 denen das bromierte Styrol-Oligomere (Komponente B) einen Bromgehalt von mindestens 40 Gew.-% 

aufweist. 

8. RammgeschUtzte thermoplastische Formmassen nach mindestens einem der AnsprUche 1 bis 7, in 
denen die Komponente C) aus Antimontrioxid oder Zinkoxid oder Bleioxid oder Eisenoxid oder Zinkborat 
oder deren Mischungen aufgebaut ist 

45 9. Verwendung der thermoplastischen Formmassen gem§0 den AnsprUchen 1 bis zur Herstellung von 
Folien, Fasem und Formkdrpern. 

10. Formkorper, erhMltiich aus den thermoplastischen Formmassen gemafl den AnsprUchen 1 bis 8. 
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